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@ FIQssfgkeltsabeorbEerender TextHstoffverbund. 



) Ein tlussigkeitsabsorbierender TextRstoffver- 
burid wit mehreren saugfthigen TextilmateriaJ- 
bahnen wefst 

1. wenigstens eine flusslgkeltsansaugendtL 
die angeseugte FIQssigkeit in a»e Richtungen 
verteflende, von der Oberflache zur UnterflSche 
aWQhrende doppetecbichtige Au&enbahn, 

2. wenigstens eine etch daran anachiteOende, 
RussJgkeit weiterleitende Abstandshaltebahn 
und 

3. wenigstens eine FlOsslgkeft stalker als die 
Aufien- und Abstandshattebahnen absorbieren- 
de Speicherbahn auf. 



1 
3 



Jouw, 1S, rue SvinK)***, 76001 PARIS 



EPOfiSI 660 A1 



In verschiedenen Lebensbereichen besteht die 
Notwendigkeit. Russigkelten von Iner Oberflache, 
Insbesondere von der Kcrperoberfiache von Men- 
schen oderTteren, grundlich und schnelf abzufOhren 
Eine solche Notwendigkeit besteht berspWswalse Im 5 
Sportberefch. wo man bef Sportlern oder Pferden 
Schweifi von der Hautsehneli zu entfernen hat da die 
Verdunetung aonst zu unerwunschten AbkGMungen 
fuhren wOrde. Insbesondere besteht ein solcher Be* 
darf aber im medfclnlschen Berelch, um Korperflus- 10 
slgkelten. wie Schweia, Urin, Biut oder schwach alka- 
lische bzw. schwach saure Losungen von der Kdrper- 
oberflache oder uberhaupt aua dem Korperbereich 
abzusaugen. Beispieta hiarfGr slnd Inkontinente, 
Bettnasser. Dauerliegepatienten oder f risen Opener- 1$ 
te, die In Ihren Betten Korperflussigkeiten abschel- 
den. 

Es ist bekannt, saugfthige TextilmateriaJien aus 
einer oder mehreren Textilmaterial bahnen zu ferti- 
gan, um RQsslgkeiten von schwitzenden Kftrperpar- 20 
tien oder nSssenden Bezlrken des Urogenitalbe- 
reichs oder Wundregionen zu entfernen. Seiche be- 
kannten Textilstoffe bestehen betspielswelse aua 
Baumwolle, Baurnwollmiechungen, Zellwolle. Zell- 
stoff oder MikrofaservltesBn. Zum Schotz von Wei- 25 
dung und MobelstGcken gegen austretende FIGsslg- 
keitsind soleha saugfehlgen Materialmen haufig mitei- 
ner flussigkertsdichten Schlcht, z. B, aus Gummi oder 
Kunststoffdie, abgededct Solche TextilmateriaJien 
absorbieren die RGseigkeit von der Korperoberflacbe 3© 
zwarschnell. doch bleibt die Hautdes Anwenders un- 
erwunscht lange dem nassen Medium auagesetzt 
was be? Luftbewegungen und resultterender Verdun- 
stung zu geaundheitlichen Storungen fuhren kann. Im 
Krankenhausberelch mflssen solche als UnterJagen 35 
verwendeten Materia lien stSndtg gewechsettwerden 
wenn der Kranken nlcht langer els zutragfich in der 
selbstproduzlerten NSsse liege n soil. 

Weiterhin sind auch MaterlaNen bekannt. die un- 
mitteJbar nach der Einnissung Entfeuchtungsaktlvl- 40 
taten entwtekeln und bereits nach zehn Minuten Ein- 
wirkungszeit nur noch ca. 3 bis 5 % physioJogisch un- 
bedenWiche Restfeuchte aufwelsen. Solche Materla- 
Hon, die vorwiegend im Hygieneberelch und als Lie- 
geupterlagen vorwertdet werden. enthalten Qudlsal- 45 
ze aus modif izierten Acrylaton oder dergleicrten. die 
em Vielfaches ihres Eigengewtehtes an ROsslgkelt 
aufnehmen. Der Nechteil solcher Materialien besteht 
dann, daa sle nur zu elnmallgem Gebrauch geeignet 
und daher Wegwerfartikel sind, da die FfGssJgkelts- so 
aufnahme dieser Materialien irreversibel isL 

Die der Erf indung zugrundetlegende Aufgabe be- 
stand nun darin. flGsslgkeltsabsorblerende Materiali- 
en zu bekommen, die RGaatgkert moglichst rasch von 
einerobemache derart abzlehen. datt Ihr an dlese 55 
Oberflache angrenzender Bereich einen Restfeuch- 
tigkettswert von moglichst unter 5 % hat und sich da- 
her trocken- anfuhlt, wobel dieses f lOssJgkeftsabsor- 



bterende Material wiederverwendbar sain soil 

Erfindungsgemaa 1st der flQssrgkeftsabaorbie- 
rende Textilstoffverbund mit mehreren seugfehigen 
TextHmatertalbahn n dadurch gekennzelcr.net, daG 
er 

1. wenigstens sine flOssigkeitsansaugende, die 
angeoaugte Russigkeit in aUen Richtungen ver* 
teltende, von der Oberflache zur Unterflache 
dopppelschlchtlge Au&enbahn, 

2. wenigstens eine sich daran anschlie&ende 
ROsslgkelt weHterlertende Abstandshalterbahn 
und 

3. wenigstens eine Fiussigkeit starker als die Au- 
Sen- und Abstandshalterbahnen absorblerende 
Spelcherbahn aufweist 

Die doppelschlchtlge Au&enbahn verteilt auf ih- 
rer Oberflache Flussigkeiten, wla KorperflQssigke>- 
ten, schnell in alle Richtungen, wahrend die kaplllar- 
ajctive Unterselte durch permanenten 
Ruesigkeftssog die Oberflache trocken halt. Die 
Spelcherbahn aaugt die ROsslgkelt durch die Ab- 
standshalterbahn hindureh und halt die ROsslgkelt 
Die Restfeuchtigkelt der Au&enfJache der AuOen- 
bahn liegt dadurch stets auf einem niedrigan Wart, 
wie unter 5 %, so da& auf der kfirpernahen Seite des 
Textilstoffverbundes das GefOW elnes "trockenen" 
Griffs entsteht und keine unangenehme Senkung der 
Hauttemperatur resultiert wahrend sich die Flussig- 
kert in der korperfernen Textilbahn anaemmelt Ober- 
raschenderwefse hat die Abstandshalterbahn die 
Funktion, dafi die in der Spelcherbahn angesammelte 
ROsslgkelt nlcht wfeder asurOck in die Au&enbahn ge- 
preBt wird, seibst wenn auf den Textilstoffverbund 
nach der Erf indung Druck ausgeObt wird, wie Im Falls 
der Verwendung als Uegeunterlage. 

Der erfindungsgemaBe Textilstoffverbund ist 
nlcht auf die obengenannten drei Arten von Textllma- 
tBriaibahnen beschrankt, sondern kann 2usStzliche 
Bahnmaterialien enthalten, dia aberfQr die Erf Indung 
nicht wesentlich aind. Beispielsweise kann der Textil- 
stoffverbund auf der Auaenaehe der Speicherschicht 
mit einar flosslgkeftsundurchiasslgen Kunststoffolie 
Oder Gummischicht uberdeckt sein, um elnan Austritt 
von RGsslgkelt an der korperfernen Oberflache zu 
verhlndern. 

In dem erfindungsgamaaen Texitetoffverbund 
kSnnen die einzelnen Bahnmaterialien lose Oberein- 
andengelegt werden. was jedoch vietfach, insbeson- 
dere bei Liegeunterlagen fOr Krankenhfluser, das 
Richten erechwert. Aus diesem Grund konnen die 
einzelnen Bahnmaterialien insgesamt oder teilwebe. 
voilflichig oder ortlich, wis erttlang den Randern, mlt- 
einander verbunden setn. Die erflndungsgemA&en 
Bahnen kAnnan. wenn sle nlcht fral Qbereinanderlie- 
gen, als Schichten textiltechnisch anelnander ange- 
wlrkt. angewebt oder auf andere bekannte Weise mit- 
emander verbunden werden. Die Bahnen k5nnen 
aber auch beispi Isweise durch Ultraschall, 
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Nahwirktechnik. Steppstfehtechnik. durch Klebeme- 
thoden Oder anderweitig mite inander verbunden wer- 
den. 

Im Falle, daB nach hauf Iger Banutzung di Mate- 
rlalJen weggeworfen werden sollen, 1st es erwOnschl e 
die einzeinen Material ien recyclen zu konnen. Fur die^ 
sen Fall ist es erwOnscht die einzeinen Bahnen oder 
Schichten sortengleich mitainanderzu verblnden wie 
belsplelswelae die BaumwoJIachichten untarelnander 
und die Polyasterschlchten untereinander. wobei die to 
sortenfremden Schichten untereinander Jedoch nicht 
verbunden werden. 

Die aufgenommene RQssigkeit in alien Rlchtun- 
gen verteilende AuBenbahn besitzt auf ihrer au&eren 
Oberflache, die In BerQhrung mh der zu trocknenden is 
Oberflache, wie menschllcher Haut, kommt, zweck- 
rr&Big eine Auf rauhung, die das TrockenheltsgefGhl 
dleser Oberflache noch veretarkt da eine sufgerauh- 
te AuBenschicht nicht vollfl3chlg an der Korperheut 
anliegt. 2Q 

Diese AuBenschicht beateht zweckmaBig aus 
nam flQsslgkeltsdurcWasslgen Zwelflechenetoff. wo- 
bei die im Inneren des Verbundes (legende Flache 
gQnstrgerweiee aue Mikrofasergarnen besteht, die 
der Aufcenflache permanent Nasse entziehen. Sol- zs 
cha auf gebrauchllchen Textllmaschinen herstellbare 
Zweiflachertstoffe vartellan die ROsslgkeft schnell 
und gleichma&ig in alle horizontalen Richtungsn und 
vertlkalen Rlchtungen und entziehen der Oberflache 
Flussigkeit durch hohe Kaplllaraktlvltat der Mlkrofe- ao 
sergerne (z, B. 100 f 68 bzw. 152 f 252). Die belden 
Flachen slnd In dleeem Fall vollfiachig miteinander 
verbunden. 

Beispiele fur eofche Zweiflachenstof fe sind sol- 
che mltelner oberen Flache aue einem Polyestergarn 35 
25 f 22 und elner unteren Rache aue Poryestermikro- 
gem. z. B. Polyester 100 f 88 oder 152 f 252. 

Solche an sich bekannten Zweiflachenstoffe ha- 
ben FlOssigkeiteaufhahmekapazititen bis etwa 650 
g*n* slnd aber hlnstchtllch Druckbelastungen ineta- 40 
bil. so daft die aufgenommene RGsslgkelt durch 
Druck ganz oder teilweise wieder hinausgedruckt 
wtrd. Bel dam erf IndungsgemaBen Verbund whd die 
Flussigkeit aber durch die Abstandshalterbahn hln- 
durch in die Speicherschicht gedruckt und in dieser 45 
absorblert 

Einen ahnllchen Effekt wle mlt Hlffe der geschll- 
derten Zweiflachenstoffe bekommt man, wenn man 
an deren Stelle zwei einzelnen textiltechnisch nicht 
verbundene Rachengebllde verwendet die analog so 
dem Zwelflachenstoff aufgebaut slnd. Bel&plelswel- 
se kann alsflussigkeitsaufhehmende Seite ein aufge- 
rauhter. hydrophober, flussigkeHedurchlfissiger Ve- 
louretoff aue Polyestergarn 25 f 22 verwendet wer- 
den. der mH einem aus Polyestermikrofesergiirn her- 55 
gesteiitan Stof f hinterlegt 1st 

Die Abstandshalterbahn dient einerseits der Wei- 
terleitung der von der AuBenbahn aufg eaugten RQs- 



sigkeit zu der Speicherbahn, anderers its aber der 
Verhinderung eines RGsslgkeltsrfickflussee von der 
Spefcherbahn zur AuBenbahn. DaB eln solcher FIQe- 
slgkellsruckfluB ganz oder zumindest weitgehend 
verhindert wird, salbst bel AusObung eines Druckes 
auf den TextilstofrVerbund nach der Erflndung ist 
Gberraschend. Dieee Eigenschaf t des erfindungage- 
maBen Verbundes ist fQr das Wohlbefinden und die 
Gesundheit von Dauerllegepatlanten. die rrdt Ihrem 
Korpergewicht den Verbund langf ristlg belasten, von 
greater Bedeutung. 

Die Abstandshalterbahn kann beispielaweise aus 
Abetandsgewirken von der Doppelraechel beetehen. 
deren eine Nadelbarre aus normaiem Polyestergarn, 
z. B. 25f 22, diegegenuberliegende dagegen aus Po^ 

, A y !!^ fTnikr ° 9arn tet * wobel der eisentliche 

Abstandahalter beispielswelse aus monof lien Polf3- 
den, wle 53 dtex f 1, bestehL Diese Abstandshsitar- 
bahn kann aber auch aus einem groblochrigen lull- 
stoff beetehen. vorzugswelse aus einem 
normaltltrigen Polyeetergarn als Oberselte und ek 
nem Polyestermlkrogarn als Untersehe, SchlieGlich 
kann diese Bahn auch aus den unterschledllchsten 
textllen Rachengebilden bestehen, die infolge ihres 
Quersehnltts den Abstand der AuBenbahn von der 
Speicherbahn ergeben und die ROsstgkelt von der 
Auttenbahn zur Spefcherbahn weltsrlaften, wle 
PIQschstoffe von der Rundstrickmaschine, deren 
Pluschhenkel aus normaltitrfgem Polyestergarn und 
deren Grundbindung aus Polyestermlkiogarn beste- 
hen. 

Die Speicherbahn 1st der elgentllche ROsslg- 
keltsabsorber des erfindungsgemaBen Textilstoff- 
vertmndes, wobel Ihre SpeicherkapazHit letztlich die 
Feuchtigkeitsbelastbarkelt des Systems bestlmmt 
Mitzunehmendem Gewlcht dleser Bahn wfc-d nach el- 
ner Fauetregel die Feuchtigkeitsabsorptton des erfln- 
dungsgemaBen Verbundes geeteigert 

Die Spelcherbahnen Wnnen volinachlg mlt dem 
Textilverbund nach der Anmeldung oder mlt einerzu- 
sStzllch anzubringenden nasseundurchtiesigen Foli- 
enbahn oder auch strelfenfBrmlg Qberelnandenje- 
legt eingenaht eingeschweiBt oder auf andere Wei- 
se verbunden werden. 

Bevorzugte Materlallen fQr die Speicherschicht 
sind Stoffe oder Vliese aus Baumwolle oderZellwoUe, 
modlfizierter Zeilwolle oder speziellen Mikrofaaer- 
konstniktlonen. 

Die fblgenden BeispteJe dienen derweiteren 6r- 
lauterung der Erfindung. 

Zur BesUmmung des fur die Qualftat des Erfln- 
dungsstoffes wesentllchen Restfeuchtegehaltes 
wurde fblgendes Aggregat entwickelt: 

Eh Metallstempel In der GrfiBe von 50 cma drOckt 
mrt einem Hubdruck von 0 r 2 bar auf den Pruf ling. Die 
Frequenz der Hubbewegung liegt bei 70 Hz. Nach 
SminQtiger dynamischer Druckbelastung wird der 
Pruf ling aue dem Aggregat genommen und ein 50 cm* 
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groBes saugfthlges LSschpapier mit inem stati- 
schen Druck von 200 m/m* fOr die Dsuer v n 10 min 
auf die Hautberuhrungsserte des Pruflings aufgelegt 
Die Ndsseaufnahme des L6schpapiers ist die Basis 
Erreehnung der Restfeuchtlgkettsprazente der Ober- 
flache das Erf Indungsgegenstandes. 

Diese mit der beschriebenen Schnelltestmetho- 
de ermittelten Restfeuchtigkeitswerte sind wesentlt- 
che Kennzahlen fOr den zu erwertenden Anwen- 
dungskornfbrt dee Schtehtstaffes nach der Erfln- 
dung. 

Belspiell 

Die Au&enbahn 1st ein Zweiflfichenstoff von der 
KettwHcmaschine E 28. Die im Gebrauch dem KSrper 
zugewandto aufgerauhte RSche besteht aus elnem 
Polysstergarn 25 f22. RQckseitig 1st elne Rache aus 
Polyestefmikrogarn 100 f 88 angewirkt Bei einem 
Gesamt titer von 125 dtex weiet diese Bahn ein Ge- 
wicht von ca, 200 g/m 2 auf. 

Unter der Au&enbahn llagt als Abstandshalter- 
bahn ein PolyestertOllstoff mrt einem Gewicht von ca. 
100 g/m 2 Que Polyestergarn 25 f 22. der auf einer 
Kattwlrkmaschlne E 28 hergestellt ist und etwa 75 L6- 
cher pro Quadratinch aufweist 

Die Spelcherbahn 1st ein auf der Rundstrickma- 
schlne 18er Tellung mit 3,7er Platine hergesteilter 
Pluschstoff mit einem Gewicht von 275 g/m 2 , dessen 
Grundlegung aus 17 % Polyestergarn 110 dtex und 
dessen PIQschlegung aus 83 % Im Rlngsplnnverfah- 
ren hergesteilter Baumwolle Nm 40 (= 83 %) besteht 
Restfeuchte 3,9 %, 

Beiepiel 2 

Die Au&enbahn ist ein Zweiflfichenschlchtstoff 
von der Kattwlrkmaschlne E 28. Die Im Gebrauch 
dem Korperzugewandte aufgerauhte Rache besteht 
aus einem Polyestergarn 25 f 22. RGckeeittg Est elne 
Flfiche aus 152 f 272 Poiyestermlkrogarn angewirkt. 
Bel elnem Gasamttiter von 202 dtex weist die Bahn 
ein Gewicht von ca 225 g/m 2 auf. 

Die Ab9tandehalterbahn fst eh Abstandsgewlrke 
von der zweinadelbarrigsn Raschel mit elnem Ge- 
wicht von ca. 75 g/m 2 mit einem Querschnitt von ca. 
2 mm. Der zwischen den Nadelbarren liegende ab- 
standhaltende Polfaden ist ein monof lies Polyester- 
garn In der Starke von S3 f 1 . Die der AuUenbahn zu- 
gewandte Seite des Abstandsgewirkes ist aus einem 
Polyestergarn 25 f 22, die der Spelcherbahn zuge- 
wandte Flfiche aus elnem Polyestennikrogarn 100 1 
B8 hergestellt 

Die Spelcherbahn Ist ein von der 1Ber Rund- 
strickmaschlne unter Verwendung einer 3.7er Platine 
aus modif izierten saugfahigen Zellwollgarnen herge- 
stellter Pluschstoff mit elnem Gewicht von ca. 310 
g/m*. 



Im Falle iner Durchnassung von 400 g/m 2 be- 
trSgt die Restfeuchte ca. 5,1 %. 

Belsplel 3 

6 

Ats AuUenbahn wird ein Polyestervelour von der 
Kettwirkmaschlne E 28 mit elnem Gewicht von etwa 
1 00 g/m 2 riickseitig mit einem ca. 1 30 g/m 2 schweren 
Polyestermikrogarngestrick von der28er Rundstrick- 

io maschine vollflachig abgedeoxt Diese aus zwel RS- 
chen bestehende Bahn Ist mit einar AbstandshaJter- 
bahn hinterlegt die aus einem Polyesterplfischstoff 
mit einem Gewicht von ca. 1 40 g/m 2 besteht Der auf* 
grund seiner Konstruktlon mSaig hydrophlle PlOseh- 

13 henket aus Polyestergarn dtex 50 texturiert wird so- 
fort von einer kapillaraktiven Grundlegung aus 152 f 
272 entwassert, und die steh hler sammefnde Nasse 
wird unmittelbar an die darunterliegende Speicher- 
bahn abgegeben, die in diesem Anwendungsbeispief 

so aus doppelseitig gewebtem Baumwollstoff mit elnem 
Gewicht von 310 g/m 3 besteht 
Del Restfeuchte betrlgt3,7 %. 

BeJspieM 

25 

Ein elastischer, von der Rundstiickmaschlne 
2Ber Tellung hergesteilter Plattlarstoff mit elnem Ge- 
wicht von ca. 220 g/m 2 besteht aus einer angerauhten 
Oberseite aus Polyester 25 f 22 und einer UnterseJte 

90 aus Poiyestarmikrogarn 100 f 88 und hat bei einem 
Gesamttlter von 125 dtex ein Gewicht von ca. 200 g 
(Au&enbahn). 

Die Abetandshalterbahn besteht aus elnem Plat- 
tlerstoff, von der Ruc^rickmaschine hergestellt, mit 

ss einem Gewicht von ca. 120 g/m*, der aus einem Po- 
lyestergarn 1 1 0 dtex und einem Baumwof I garn Kim 50 
Im Gewlchtsverhaitnls von ca. 30770 % besteht Die 
Baumwollseite wird an die Speicherbahn angelegt 
Diese 1st ein von der Rundstrickmaschlne 18er 

40 Tellung hergesteilter Baumwollplusch mit einem Ge- 
wicht von 300 g/m 2 mit einem Anteil von ca, 14 % Po- 
lyester im Grund und 86 % Baumwolle Im PlOsch. 

Mfttels Ultraschalltechnlk Isteine nasseundurch- 
lassige Schicht aus einem kochwaschfesten Polyure- 

4S than mit einem Gewicht von ca. 90 g/m 2 an die Schicht 
angeachwei&t 
Restfeuchte 2.92 %. 



w PatentansprDche 

1. Flussigkeitsabeorbierender Textllstoffverbund 
mit mehreren saugfahlgen Textilmsterialbahnea 
dadurch fiekennzetehnet, daft er 
66 1. wentgstens elne fiOssigkeitsansaugende, 

dieangesaugte Russigkeit in afle Rtehtungen 
verteilende, von derOberflache zur Unterfli- 
cha abfuhrende dopp Ischichtige Au&en- 
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grottes saugfahiges Loschpapier mit einem statf- 
echen Druck von 200 m/m*fur die Dauer von 10 mln 
auf die Heutberuhningsseite des Pruflings aufgelagt. 
Die Nasseaufnahme des LSschpapiers tst die Basis 
Erreehnung der Resn^uchtlgkerteproiente der Ober- s 
flache des Erf Indungsgegenstandes. 

Dieee mit der beschriebenen Schnelltestmetho- 
de ermfttelten Reetfeuchtigkeitewerte sind wesentli- 
che Kennzahlen fOr dan zu erwartenden Anwen- 
dungskomfort des Schichtstoffes nach dar Erfln- 10 
dung. 

Belsptel 1 

Die AuOenbahn ist ein Zweiflachenstoff von der 
KettwWonaschine E 28. Die im Gebrauch dem Korper 
rugewandte aufgerauhte RScbe besteht aus einem 
Polyestergarn 25 122. ROcksettlg (at efne Rfiche aue 
Polyestermikrogarn 100 f 88 angewirict Bai ainam 
Gesamttiter von 125 dtex weiat dieae Bahn ein Ge- 20 
wlcht von ca. 200 g/m* auf. 

Unter der Au Ren bahn liegt als Abstandshatter- 
bahn ein PolyeetertGlletoff mit einem Gewichtvon ca 
100 g/m* aua Polyastergarn 25 f 22, der auf einer 
Ket twrkmaschino E 28 hergestallt ist und etwa 75 L6- zs 
cher pro Quadratinch eufweist 

Die Spelcherbahn let ein auf der Rundstrickma- 
schlne I8er Tellung mrt 3,7er Platlne hergeetellter 
Pluschstof f mit einem Gewicht von 275 g/m* dessan 
Grundlegung aus 17 % Poryestergarn 110 dtex und 30 
deeeen PIGachlegung aus 83 % im Ringepinnverfah- 
ran hargestelriar Baumwolla Nm 40 (= 83 %) besteht 
Restfeuchte 3,9 %. 
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Die Au&enbahn ist ein 2weiflachenschichtstoff 
von der Kettwirkmeschlne E 28. Die im Gebrauch 
dam Korper zugewandte aufgerauhte Rache besteht 
aus einem Polyestergarn 25 f 22. Ruckseitig ist erne 40 
Rache aus 152 f 272 Pdyestermikrogarn angewirkL 
Bel einem Gesamttiter von 202 dtex weiat die Bahn 
ein Gewicht von ca. 225 g/m* auf. 

Die Abstandshalterbahn ist ein Abstandsgewirke 
von der zweinadelbarrigen Raschel mit einem Ge- 45 
wlcht von ca. 75 g/m* mil einem Quarschnltt von ca 
2 mm. Der zwischen den Nadelbarren liegende ab- 
standhaltende Polfaden ist ein monofiles PoJyester- 
garn In der Starke von 53 f 1. Die dar Au&enbahn zu~ 
gewandte Selte des Abstandagewirkes ist aus einem 50 
Polyestergarn 25 f 22, die der Spelcherbahn zuge- 
wandte Flache aus einem Polyeatermikrogarn 100 f 
88 horgeatellt 

Die Spelcherbahn ist ein von der 18er Rund- 
stnckma9chineunterVerwendungeiner3.7erPlatlne ss 
aue modlftelerten saugfahlgen ZeJIwollgarnen heroe- 
stellter PIDschstoff mit einem Gewicht von ca. 310 
g/m 2 . 



Im Falle einer Durchnissung von 400 g/m* be- 
trSgt die Restfeuchte ca. 5,1 %. 

BelspkH 3 

AJsAultenbahnwirdelnPrtyesterveiourvondw 
Kettwfrkmaachine E 28 mit einem Gewicht von etwa 
100 g/m* rQckseltlg mft einem ca. 130 g/m* achweren 
POlyestermikiogarngestrick von der 28er Rundstrick- 
maschlne vdlflechig abgedeckL Dieae aus zwei Ra- 
chen bestehende Bahn Ist mit einer Abstandshalter- 
bahn hinterlegt, die aua einem PolyesterpJQschstoff 
mit einem Gewicht von ca. 140 g/m* besteht Der auf- 
grund seiner Konstruktion ma&tg hydrophila PIQsch- 
henkel aus Polyestergarn dtex 50 texturiert wtrd so- 
fort von einer kaplllaraktlven Gwndlegung aus 152 f 
272 entwassert, und die slch hler sammelnde Naese 
wind unirrirtelbar an die darunterliegende Speicher- 
bahn abgegeben, die In dieaam Anwendungabeispiel 
aus doppeJsettlg gawebtem BaumwoUstoff mit einem 
Gewksht von 310 g/m 2 besteht 
Del Restfeuchte betragt 3,7 %. 

BeispEel 4 

Ein elasfecher, von der Rundstrickmaschlne 
28erTeilung hergestellter Plattierstoff mit einem Ge- 
wicht von ca 220 g/m* besteht aus einer angerauhten 
Oberaeto aus Polyester 25 f 22 und einer Untersete 
aus Polyestermikrogarn 100 f B6 und hat bei einem 
Gesamttiter von 125 dtex ein Gewicht von ca. 200 g 
(Auaenbahn). * 

Die Abstandshalterbahn besteht aus einem Plat- 
tierstoff, von der Ruckstrfekmaschine hergestelit. mit 
einem Gewicht von ca. 120 gm* der aus einem Po- 
lyestergarn 11 0 dtex und elnam Baumwollgam Nm 50 
■m Gewlchtsverhaltnis von ca. 30770 % besteht. Die 
Baumwolleelte wind an die Spelcherbahn engelegt 

Dlece Ist ein von der Rundstrickmaschlne 18er 
Tellung hergestellter Baumwollplusch mit einem Ge- 
wicht von 300 g/m* mit einem Anteil von ca. 14 % Po- 
lyester im Grund und 88 % Baumwolle Im PIQech. 

MltfceJs mtraschalltechnlk Ist elne nasseundurch- 
lassige 3chicht aus einem kochwaschfesten Polyure- 
than mit einem Gewichtvon ca. 90 o7m*an die Schlcht 
angeschweiat 
Restfeuchte 2,92 %. 



Patentansp ruche 

1. FIOssigkeitsabsorDierender Textllstoffverbund 
mltmehreren saugfthlgen Textllmaterialbahnen. 
dadurch gekennzefchnot, daft er 

1. wenlgstens elne flOsslgkeltsansaugende, 
die angesaugte RGssigkeH in alle Rfchtungen 
verteilende, von der Oberflache zurUnterfla- 
che Bbfuhrende doppelschichtig Autten- 
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bahn, 

2. wenigstens elne slch daran anochlieftende, 
Flueeigkeit wetterleftenda Abatandahalter- 
bahn und 

3. wenigstens elne FlQesigkeft starker als die s 
AuOen- und Abstandshalterbahnen abeorbie- 
rende Speicherbahn aufweist 

2. Textilstofrverbund nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzelchnet. dafi die Au&enseite der Aufcen- 10 
bahn aufgerauht ist 

3. Textilstofrverbund nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzelchnet, da a die Auftenbahn aua 
einem Zweif ifichenstoff odBrzwel nlcht mltalnan- is 
derverbundenen FlSchen besteht deren Inner© 

bus einem Mikrofasergarn gefertigt ist 

4. Textllatoffverbund nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzelchnet, da& die Auttenbahn auf ihrer 20 
Oberf lache aus einem Polyestervelour und dar- 
unter aua einem Polyestermikrogarngeatrfck be- 
steht 

5. Textilstofrverbund nach elnam der Anspruche 1 2s 
bis 4, dadurch gekennzelchnet, dati die Ab- 
standshalterbahn aus einem Tullstoff aua hydro- 
phobem Textilmatertal besteht 

TextNstof fverbund nach einem der Anspruche 1 so 
bis 4, dadurch gokennzelchnet, da& die Ab- 
atandahalterbahn aus einem Gewlrke von der 
rweinadeibarrigen Raachelrnascfiine besteht, fur 
deren elne der Au&enbahn zugewandten Seite 
Normaltitergarn 25 f 22 und fur die endere Sefte 39 
ain Mikrofasergarn 152 f 252 und fOr dan ab- 
standshaitenden Polfeden ein Poryestergarn 53 f 
1 eingawtrkt Ist 



e. 



bis 9, dadurch gekonnzelchn t dafi die einzei- 
nen Bahnen inegesamtoder teJlwelee vollflachig 
oder ortllch miteinander verbunden slnd. 

11 TextilatofrVefbund nach einem dar Anspruche 1 
bis 9, dadurch gekennzelchnet daft die elnzel- 
nen Bahnen getrennt voneinander vorliegen. 

12. Textilstofrverbund nach einem der Anspruche 1 
bis 11, dadurch gekennzelchnet, daft die Spei- 
cherbahn auf Ihrer AuBenseite mit einer KunsU 
stoffblie verbunden f$t 



T. Textilatoffverbund nach einem der Anspruche 1 40 
bis 4, dadurch gekennzeichnet dad die Ab- 
atandshaiterbahn aus elnam flOsslgkeltsdurch- 
lissigen Maechenstoff besteht. dessen die Au- 
ftenbahn beruhrende Flache aua texruriertem 
Polyestergarn und dessen die Speicherbahn be- 46 
ruhrende FlSehe aus Mikrofasergarn besteht 

l- Textilstofrverbund nach einem der Anspruche 1 
. bis 7, dadurch gekennzelchnet, daB die Spei- 
cherbahn aua einem polyesterfreien Baumwoll- so 
Oder Zeltwollstoff besteht 

- Textilstoffverbund nach einem der Anspruche 1 
bis 7, dadurch gekennzelchnet daB die Spei- 
cherbahn aus einem BaurnwollplOschstoff mlt 55 
Polyestergarn ale Grundbindung beateht 

0. Textilatoffverbund nach einem der Anspruche 1 
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Show all claims 

1. Flussigkeitsabsorbierender Textilstoffverbund mit mehreren 
saugfdhigen Textilmaterialbahnen, dadurch gekennzeichnet, da(S 
er 

• 1. wenigstens eine fIGssigkeitsansaugende, die angesaugte 
Flussigkeit in alle Richtungen verteilende, von der 
Oberfiache zur Unterfiache abfuhrende doppelschichtige 
AulSenbahn, 

• 2. wenigstens eine sich daran anschliefXende, Flussigkeit 
weiterleitende Abstandshalterbahn und 

• 3. wenigstens eine Flussigkeit starker als die AuSen- und 
Abstandshalterbahnen absorbierende Speicherbahn 
aufweist. 
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